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Beschreibung 

Platinen als Riickstande der Mikroelektronik fuhren 
in steigendem MaBe zu Probiemen bei der Entsorgung. 
Bei der ubiichen Verschwelung in Trommelofen und 5 
nachfolgender Verbrennung des Schwelgases ist nicht 
gewahrleisteUdaQ die Prozesse kontrolliert ablaufen. so 
daB toxische Case ausireten konnen. Es wurde vorge- 
schlagen, Platinen in geschmolzenen Meiallen, etwa in 
einem Stahlbad, oberhalb 1600°C thermisch zu zerset- 10 
zen, und dann die Gase zu verbrennen, Auch hierbei 
wird Gaserzeugung und Verbrennung in zwei voneinan- 
der getrennten Schritten durchgefiihrt. AuBerdem ist 
dieses Verfahren nur zentralisiert moglich. 

Gegenstand der voriiegenden Erfindung ist der kon- 15 
trollierte Abbau von Platinen durch partielle, kontrol- 
lierte Oxidation des Bindemittels fiir die iiblicherweise 
verwendeten Glasfasermatten und deren Auflosung, 
auch fur dezentrale Anwendungen, bei maBigen Tempe- 
raturen. 20 

Platinen werden in eine Schmeize aus Alkalihydroxid 
und Alkalioxid unter AusschiuB von Sauerstoff, d. h. un- 
ter Schutzgas, eingebracht. bei einer Temperatur ober- 
halb von etwa 400*" C, um die Bildung von toxischen 
Gasen auszuschlieBen, Wird jetzt kontrolliert Sauer- 25 
stoff iiber die Schmeize geblasen, wobei sich die Platin- 
en unterhalb der Flussigkeitsoberflache befinden, so 
wird das Oxid zu Peroxid und Superoxid umgewandelt. 
Diese hoheren Oxide diffundieren in die Schmeize und 
reagieren dort in der Hauptsache mit dem Rohlenstoff 30 
und den Wasserstoffverbindungen des Binclemittels, und 
zwar partiell. Sie dienen also als Sauerstofftibertrager. 
Die Platine zerfallt in der Schmeize, die Glasfasern wer- 
den von der alkalischen Schmeize aufgelost Es finden 
sich in der Schmeize unverbrannter Kohlensioff in 35 
Form von RuB, sowie die metallischen Leiterbahnen 
und sonstige Metalle, wie sie in der Bestiickung Verwen- 
dung finden. Diese Riickstande lassen sich leicht aussie- 
ben. 

Die Schmeize selbst hat — wenn sie erkaltet ist — 40 
Ahnlichkeit mit Wasserglas, laBt man sie an Luft stehen, 
biiden sich Karbonate, die ebenfalls einer industrieilen 
Nutzung zuganglich sind. Gleiches gilt fur den RuB. der 
nach Auflosen der erkalteten Schmeize in Wasser abfil- 
trieri werden kann. 45 



Patenianspruche 

1. Verfahren zur umweltfreundlichen Auflosung 
von Platinen. dadurch gekennzeichnet» daB die 50 
Platinen in eine Schmeize aus Alkalihydroxid und 
Alkalioxid eingebracht werden, und Sauerstoff an 
das Oxid in der Schmeize angelagert wird zwecks 
Bildung von Perverbindungen, um so die kohlen- 
und wassersioffhaltigen Verbindungen in den Pla- 55 
tinen oxidieren zu konnen, 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die glasartigen Bestandteile der Pla- 
tine mit der Alkalischmeize reagieren und als Sili- 
kate abgetrennt werden konnen. eo 



65 



\ 



